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ABSTRACT : 

PURPOSE: To obtain a new paint capable of 
forming a coating film having medium tone and 
exhibiting strong glitter by successively coating 
the surface of a glass flake with silver and 
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nickel in the order and using the obtained flaky 
particle as metallic pigment. 

CONSTITUTION: A glass flake preferably having a 
longitudinal dimension of 5-40 /Jm and a thickness 
of 1/5 to 1/20 of the longitudinal dimension is 
used as a core, the surface of the core is coated 
with preferably pure silver by electroless 
plating, etc., to a thickness of 0.01-0.3/im 
(especially 0.02-0. 3 jlm) and the coated surface is 
further coated with pure nickel under the same 
condition to the same thickness and the obtained 
flaky particle is used as a component of the 
objective paint. 
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